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Patentanspruche: 

L Markierungsf liissigkeit auf der Grundlage von 
Fluoreszenzfarbstoffen, Wasser und gegebeneaf alls 
Feuchthaltemitteln, dadurch g e k e n n- 
zeichnet, daB sie als Fluoreszenzfarbstoff 
Hydroxypyrentrisulfonsaure sowie gegebenenfaHs 
weitere fluoreszierende oder nichtfluoreszierende 
Farbstoffe enthalt und der pH-Wert im alkalischen 

Bereich liegL / 

2. Markierungsflussigkeit nach Ansprucn 1, 
dadurch gekennzeichnet, daB sie einen pH-Wert 
oberhalb 8,5 besitzt. 



Die Erfindung betrifft eine Markierungsflussigkert: 
auf der Grundlage von Fluoreszenzfarbstoffen, Wasser 
und gegebenenfalls Feuchthaltemitteln. 

Markierungsf lussigkeiten, die einen Farbstoff ent- 
halten, finden in groBerem Umf ange in Auftrags- und 
Schreibgeraten Verwendung, die eine Poro- oder 
Faserspitze besitzen. Mit solchen Flussigkeiten konnen 
Schreibtexte. durch Oberstreichen rait der Flussigkeit 
deutlich hervorgehoben bzw. optisch von anderen 
Texten abgesetzt werden. . - • 

Es sind Markierungsf lussigkeiten t bekannt, welche 
eineTagesIeuchtfarbe in organischer Losung enthalten, 
Diese besitzen den Nachteil, daB sie bei Yerwendung 
auf Papier zu tief in die Unterlage eindringen. Dadurch 
wird ihre Leuchtwirkung ;an der Qberflache des Papiers 
beeintrachtigt/ Es wird aber auch als Mangel empfun- 
den, daB die Markierungsflussigkeit bis auf dje Ruck- 
seite des Papiers, die Ja beschriftet sein kann, durch- 

schlagt. ' 

Den vorerwahnten Mangel besitzen zwar die Mar- 
kierungsilussigkeiten nicht, die eine Tagesleuchtfarbe 
in waBriger Losung entbalten. Bei deren Yerwendung 
zeigt sich jedoch der Nachteil, daB nach dem Auftra- 
gen der Markierungsf lussigkeiten auf eine Unterlage 
die Fluoreszenzwirkung nach Verdunsten des Losungs- 
mittels erst verhaltnismaBig spat, wenn uberhaupt, 
eintritt. Dies beeintrachtigt den Gebrauchswert solcher 
Markierungsf lussigkeiten. Diesen Nachteil besitzt 
auch eine bekanntgewordene Markierungsflussigkeit, 
die Eosin in waBriger Losung enthalt (britische Patent- 
schrift 880 257). V . • . _ 

Es wurde nun gefunden, daB eine Markierungsxlus- 
sigkeit, die Hydroxypyrentrisulfonsaure sowie gegebe- 
nenfalls weitere fluoreszierende oder mchtflupreszie- 
rende Farbstoffe in waBriger Losung enthalt und einen 
alkalischen Bereich liegenden pH-Wert besitzt 



Auftragen und Auftrocknen auf Papier keine in nor- 
malem Licht erkennbare Einfarbung hinterlaDt. Der 
' Auftrag kann lediglich inultraviolettem Licht als blau 
fluoreszierende Markierung sichtbar gemacht werden. 
5 Wenn jedoch, entsprechend der Erfindung, die 
Hydroxypyrentrisulfonsaure in waBriger alkalischer 
Losung verwendet wird, dann werden nach dem Auf- 
tragen auf Papier Markierungen mit einer sehr 
kraftigen, im Gelbbereich liegenden leuchtwirkung 
io erhalten, die wegen der in dem Markierungsauftrag 
herrschenden Alkalitat auch dauerhaft isL Fur die 
Intensitat der Leuchtwirkung erweist es sich als 
zweckmaflig, den pH-Wert der Markierungsflussigkeit 
auf einen Wert oberhalb 8,5 einzustellen. 
15 Die erfindungsgemaBe Marlderungsflussigkeit laBt 
sich durch Zugabe von noch anderen Farbstoffen in 
verschiedener Richtung, beispielsweise hinsichtlich der 
Farbabtonung und der Lichtechtheit, modifizieren, 
wobei sowohl fluoreszierende als auch nichtflupres- 
20 zierende Farbstoffe mit verwendet werden konnen. 
Bei Verwendung der erfindungsgemaBen Markie^ 
nmgsflussigkeit in den eingangs erwahnten Auftrags- 
und Schreibgeraten mit einer Poro- oder Faserspitze 
erweist es sich als zweckmaBig, der Losung em Feucht- 
*5 haltemittel zuzusetzen, damit die Marlderungsflussig- 
keit in der Auftragsspitze nicht eintrocknet. Fur diesen 
Zweck konnen GJykole, wie beispielsweise Diglykol, 
eingesetzt werden. . 
Nachfolgend wird die Zusammensetziing eimger 
30 Beispieje f Or die erfind Markierungsflus- 
sigkeit angegeben. 
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Beispiel 1 
Hydroxypyrentrisulfonsaure 
(C.I. solvent green 7 Nr. 59040). 
Triathanolamin . . . ... — • 

Diglykol ". -t '. . . . ... i v - • • 

Wasser . . .... 



. . 10,0 g 

20,0g 
68,5 g 



Der pH- Wert der Fhlssigkeit lag bei etwa 11,3. 
Farbe der Markierungsflussigkeit: gelb. 



Beispiel 2 

Hydroxypyrentrisulfonsaure 

Siriuslichtturkisblau . ... - - 

Triathanolamin .......... 

Diglykol • . — 

Wasser 1 . 

Der pH-Wert der Flussigkeit lag bei 11,2. 
Farbe der Markierungsflussigkeit; grim. 



1,5 g 
0,4 g 
10,0 g 

20.0 g 

68.1 g 



im antaiiaAa«=« i/v/Aww*-. o~ — r- . ■ ■■ . 

unmittelbar nach ihrem Auf bringen auf eme Unterlage 
eine kraf tige Fluoreszenz entwickelt. Dies konnte nach 
den Erfahrungen mit den bekannten Marlaerungs- 
flussigkeiten mit wasserloslichen Tagesleuchtfarben 
nicht erwartet werden, umso weniger, als Hydroxy- 
pyrentrisulfonsaure in waBriger Losung nach dem 
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Beispiel 3 

Hydroxypyrentrisulfonsaure - • - • U$ g 

Soda..... l > 5 & 

Wasser...... - v - 97,0g 

Der pH-Wert der Flussigkeit lag bei 10,5. 
Farbe der Markierungsflussigkeit: gelb. 



